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(54) Title: PIGMENT MDCTURE THAT CONTAINS BiOCl PIGMENTS 

(54) Bezeichnung: PIGMENTMISCHUNG ENTHALTEND BiOCl-PIGMENTE 

^ (57) Abstract: The invention relates to pigment mixtures in the form of a dispersion or a powder that consist of at least two com- 

IT) Ponents, Component A represents coated or uncoated BiOCI pigments in die form of powders or dispersions and component B 

fTj represents pearly luster pigments, platelet-shaped, needle-shaped or spherical dyes and/or fillers. Hie invention also relates to the 

fS use thereof in lacquers, colors, printing inks, syntfietic materials, coating powders, plastic sheets, for refining seed and for cosmetic 

^ formulations. 



^ (57) Zusammenfassung; Die vorliegende Erfindung betriffl Pigmentmischungen in Dispersion oder als Pulver, bestehend aus min- 
destens zwei Komponenten. wobei Komponenie A beschichtete oder unbeschichtete BiOCl-Pigmente als Pulver oder Dispereion 
O "nd Komponente B Perlglanzpigmente, piattchenformige, nadelRirmige oder spharische Farbraittel und/oder Fiillstoffe sind, sowie 
^ deren Verwendung in Ucken, Fart)en, Druckfari)en, Kunststoffen, Pulverlacken. Kunststoflffolien. zur Vercdelung von Saatgut und 
^ insbesondere in kosmetischen Fbrmulierungen. 
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Pigmentmischung enthaltend BiOCI-Pigmente 

Die vorliegende Erfindung betrifft Pigmentmischungen in Dispersion Oder 
als Pulver, bestehend aus mindestens zwei Komponenten, wobei Kompo- 

5 nente A BiOCI-Pigmente als Pulver oder Dispersion und Komponente B 
Perlglanzpigmente. pldttchenfdrmige, nadelfdrmige oder sphSrische Farb- 
mittel und/oder FQIIstoffe sind, sowie deren Venvendung in Lacken, 
Farben, Druckfarben. Kunststoffen, Pulverlacken. Kunststofffolien, zur 
Veredeiung von Saatgut und tnsbesondere in kosmetischen Fomiu* 

10 lierungen. 

Da BiOCI-Pigmente einen hohen Brechungsindex (n = 2.15) und perl- 
muttartigen oder metallischen Silberglanz aufweisen, werden sie in Far- 
ben. Lacken, Kunststoffen und insbesondere in kosmetischen Produkten 

1 5 eingesetzt. Au&er dem metallischen Silberglanz bzw. Perlglanz enA/artet 
der Verbraucher von dekorativen Produkten immer mehr Funktionalitdt 
und stellt damit immer hOhere AnsprUche an das Erscheinungsbild. Die 
aus der DE-PS 10 03 377, U.S. 2.975,053. DE 24 1 1 966, EP 0 496 686 
B1 und DE 43 05 280 A1 bekannten BiOCI-Pigmente haben den Nachteil. 

20 dass sie entweder kein variables Deckvenmogen, einen zu geringen 
metallischen Glanz, keine Absorptionsfarbe. keine Interferenzfarbe, 
und/oder keinen "Light-Diffusing-Effekt" aufweisen. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es eine Pigmentmischung mil 
25 BiOCI-Pigmenten bereitzustellen, die sich durch ein hohes variables 
Deckvermogen bzw. variable Transparenz und/oder einen erhdhten 
metallischen Glanz auszeichnet, sich gut in das jeweilige Anwendungs- 
System einarbeiten Idsst und dort stabil ist, und bei der eine optisch 
sichtbare Trennung BiOCI/Farbmittel bzw! BiOCI/FQIIstoff im System 
30 weitgehend ausgeschlossen ist. Weiterhin sollte in kosmetischen MitteIn 
der Abrieb, Auftrag sowie das HautgefQhl gegenuber den Produkten im 
Markt verbessert werden. 

Uberraschenderweise wurde nun eine Pigmentmischung gefunden, die 
35 keine der oben angegebenen Nachteile aufweist. Das erfindungsgemalie 
Pigmentgemisch besteht aus mindestens zwei Komponenten, wobei Kom- 
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ponente A beschichtete oder unbeschichtete BiOCNPigmente als Pulver 
Oder Dispersion und Komponente B Perlglanzpigmente, insbesondere auf 
der Basis von Glimmer, SiOz-, Glas-, AI2O3-, Ti02-, Graphit- oder Polymer- 
plSttchen, piattchenformige, nadelfdnriige oder spharische Farbmittel 
5 und/oder FUllstoffe sind. 

Durch die Zumisciiung der Komponente B zu den BiOCI-Pigmenten kann 
den Anwendungssystemen ein erhOhter metallischer Glanz verlielien 
werden, der Farbeffekt wird verstarkt und neuartige Farbeffekte werden 

10 erzielt. Gleichzeitig zeiclinet slch das Pigmentgemisch durch sein vari- 
ables, d.h. steuerbares. Deckvermogen von fast unslchtbar bis stark 
deckend aus. DarQber hinaus wird die FunktionalitSt des Endproduktes 
verbessert. Formulierungen enthaltend das erfindungsgemaBe Pigment- 
gemisch besitzen ein exzellentes HautgefQhl, eine hohe Hautafflnitat, 

15 "Long Wear"-Eigenschaften. ein variables Deckvermogen, falls gewQnscht 
einen metallischen Glanz, eine leichte Einarbeitbariceit in das Endprodukt 
und eine vergleichsweise hohe Lichtstabllitat. 

Gegenstand der Erfindung ist somit ein Pigmentgemisch bestehend aus 
20 mindestens zwei Komponenten. wobei Komponente A beschichtete oder 
unbeschichtete BiOCI-Pigmente als Pulver oder Dispersion und Kompo- 
nente B Periglanzpigmente. plattchenformige, nadeiformige oder 
spharische Farbmittel und/oder FQllstoffe sind. 

25 Gegenstand der Erfindung ist ebenfalls die VenArendung des erfindungs- 
gema^en Pigmentgemisches in Fari^en, Lacken. Druckfarben, inklusive 
Druckfarben fur den Sicherheitsdruck. Kunststoffen, Kunststofffolien, 
Pulverlacken. zur Veredelung von Saatgut und insbesondere in 
kosmetischen Formulierungen. 

30 ' 

Die BiOCi-Pigmente als Pulver konnen in jedem Verhaltnis mit Kompo- 
nente B gemischt werden. Vorzugsweise ist das Verhaltnis von Kompo- 
nente A zu Komponente B 1 : 90 bis 90 : 1 , besonders bevorzugt 1 : 50 bis 
50 : 1 und insbesondere 1 : 20 bis 20 : 1. 



35 
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BiOCI-Pigmente sind kommerziell erhaltlich und werden beispielsweise 
von der Fa. Merck KGaA, Deutschland unter den Markennamen Biron®, 
Bital®, Bicrona*^, Mibiron®, Nailsyn® angeboten. Aufgmnd der vielfdltigen 
ProduktionsnDdglichkeiten sind BiOCI-Pigmente mit unterschiedlichen 

5 optischen Eigenschaften, von matt bis glanzend und von transparent bis 
hin zu deckend erhSltlich. Die Grti&e der einzelnen Partikel liegt bei 1*100 
pm. vorzugsweise bei 1-40 pm und insbesondere bei 2-35 pm. Die 
eingesetzten BiOCI-Pigmente konnen beschichtet Oder unbeschichtet sein. 
Bei den beschichteten BiOCNPigmenten bestelit die Beschichtung 

10 vorzugsweise aus IVIetalloxiden, wie z.B. TiOa, Ti02-Suboxiden, FeaOa und 
deren Gemischen Oder aus organischen bzw. anorganischen Farbmittein 
naturiichen und synthetischen Urspoings. Bevorzugte Pigmentmischungen 
enthalten BiOCI-Pigmente, die mit FezOa, Carminrot. Berliner Blau Oder 
ChromoxidgrUn beschichtet sind. 

15 

Als Dispersion liegt das BiOCI vorzugsweise mit Nitrocelluloselacken Oder 
Rizinusdl zunSchst angeteigt vor und wird anschliellend mit Komponente B 
gemischt. Das erfindungsgemaHe Pignrientgemisch in Pulverform Oder als 
Dispersion zeichnet sich durch eine gute Dispergierbarkeit, pH-Stabilltat, 
20 Hitzestabilitat und Lagerstabilitat im Endprodukt aus. 

Neben den Anteigungen mit RizinusOl und Nitrocelluloselacken sind 
ebenfalls Dispersionen in Wasser, polaren und unpolaren Olen. Polyolen, 
. hydrophilen und hydrophoben Losemitteln. fluchtig oder nicht-fluchtig, 
25 geeignet. 

Bevorzugte Pigmentgemische enthalten neben den BiOCI-Pigmenten (= 
Komponente A) als Farbmittel (= Komponente B) insbesondere ein oder 
mehrere Perlglanzpigmente. Als Perlglanzpigmente werden insbesondere 

30 Pigmente auf der Basis pISttchenfdrmiger, transparenter oder semitran- 
sparenter Substrate aus z.B. Schichtsilikaten, wie etwa synthetischer oder 
nattirlicher Glimmer, Talkum, Sericit, Kaolin, oder anderen silikatischen 
Materialien verwendet, die mit farbigen oder farbiosen.Metalloxiden wie 
z.B. Ti02, Titansuboxide, Titanoxinitride, Pseudobrookit, Fe203, Fe304, 

35 FeOOH, Sn02. Cr203. ZnO, CuO, NiO und anderen Metalloxiden allein 
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oder in Mischung in einer einheitlichen Schicht Oder in aufeinanderfolgen- 
den Schichten beschlchtet sind, 

Perlglanzpigmente sind z.B. aus deii deutschen Patenten und Patent- 
5 anmeldungen 14 67 468. 19 59 998, 20 09 566. 22 14 454. 22 15 191. 

22 44 298. 23 13 331, 25 22 572. 31 37 808, 31 37 809, 31 51 343. 

31 51 354. 31 51 355, 32 1 1 602. 32 35 017, 38 42 330 und 44 45 394 

bekannt und im Handel erhaltllch, 2.B. unter den Marken Colorona®. 

Timiron®, Dichrona®. IVIicrona®. Soloron®, der Firma Merck KGaA, 
10 Dannstadt, Deutschland. 

Besonders bevorzugte Pigmentpraparationen enthalten 1102-, Fe203-, 
Ti02-Suboxide, Ti02/Fe203- Fe304-, FeOOH-, FeOOH/Ti02-Glimmer- 
pigmente. Weiterhin bevorzugt sind mit TiOa und/oder Fe203 beschichtete 
1 5 Ti02-, Graphit-, Fe203-. Si02- oder Al203-Plattchen. 

Als weitere plattchenfSnnige Pigmente kommen vor allem Perlglanz- 
pigmente auf Basis von Si02'-Piattchen. AI2O3-. Graphit-. Polymer-, Ti02- 
Plattchen oder Glas-Piattchen, die mit einer Oder mehreren Metalloxid- 
20 schichten (ein. zwei, drei. funf oder sieben) umhulit sind, in Frage, 

Weiterhin sind als Komponente B die beisplelsweise aus den deutschen 
Offenlegungsschriften DE 196 18 563. DE 196 18 566, DE 196 18 569, 
DE 197 07 805, DE 197 07 806. DE 197 46 067 bekannten Mehrschicht- 

25 pigmente geeignet. Diese basieren auf einer plattchenformigen, trans- 

parenten, farbigen oder farblosen Matrix, bestehend aus Glimmer (synthe- 
tisch Oder naturlich), Si02-PI§ttchen. Glas-PISttchen, A^Os-Piattchen. 
Ti02-Plattchen. Polymerplattchen, und besitzen in der Regel eine Dicke 
zwischen 0.3. und 5 |jm, insbesondere zwischen 0.4 und 2.0 pm. Die 

30 Ausdehnung in den beiden anderen Dimensionen betrSgt ubIichenA/eise 

zwischen 1 und 250 pm, vorzugsweise zwischen 2 und 100 pm, und insbe- 
sondere zwischen 5 und 40 pm. Die Mehrschichtpigmente bestehen aus 
der Matrix (Substrat) beschichtet mit Metalloxiden (mindestens 2). Die 
Beschichtung der Substratplattchen, wie z. B. Glimmer, Si02-Plattchen, 

35 Glasplattchen, A^Os-Plattchen, mit mehreren Schichten erfolgt so, dass 
ein Schichtaufbau bestehend aus alternierenden hoch- und 
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niedrigbrechenden Schichten entsteht. Vorzugsweise enthalten die 
Mehrschichtpigmente 2, 3, 4, 5, 6 oder 7 Schichten, insbesondere 3, 4 
Oder 5 Schichten. Geelgnete hochbrechende Metalloxide sind 
beispielsweise Titandioxid, Zirkonoxid. Zinkoxid, Eisenoxide, Eisen-Tltan- 

5 Oxide (Eisentitanate) und/oder Chromoxid, insbesondere Ti02 und/oder 
FeaOa. Als niedrigbrechende Metalloxide kommen SiOa und AI2O3 zum 
Einsatz. Es kann hierfQr jedoch auch MgFa oder ein organisches Polymer 
(z.B. Acrylat) eingesetzt werden. Die Beschichtung der Substratpiattchen 
kann z.B. erfolgen wie in der WO 93/08237 (nasschemische 

10 Beschichtung) oder DE-OS-196 14 637 (CVD-Verfahren) beschrieben. 

Bevorzugte Mehrschichtpigmente besitzen folgenden Aufbau: 
Substrat + FeaOa-Schicht + SiOa-Schicht + FeaOa-Schicht 
Substrat + FeaOa-Schicht + SiOrSchicht + TiOa-Schicht 
1 5 Substrat + Ti02-Schicht + SiOa-Schicht + FeaOs-Schicht 

Substrat + TlOa-Schicht + SI02-Schicht + TiOa/FeaOs-Schicht 
Substrat + Ti02/Fe203-Schicht + Si02-Schicht + Ti02/Fe203-Schicht 
Substrat + Ti02-Schicht + Si02-Schlcht + Cr203-Schicht 
Substrat + Ti02-Schicht + Si02-Schicht + Ti02-Schicht 

20 

Anstelle der auBeren Metalloxidschicht kann auch eine semitransparente 
Schicht eines Metalls venwendet werden. Geeignete Metalle dafQr sind 
beispielsweise Cr, Ti, Mo, W, Al. Cu, Ag, Au oder Ni. 

25 Zur Erzielung spezieller Farbeffekte konnen in die hoch- bzw. niedrig- . 
brechenden Schichten zusStziich noch feinteilige Partikel im Nanometer- 
grofienbereich eingebracht werden. Als geeignet dafQr en^/eisen sich 
beispielsweise feinteiliges TiOa oder feinteiliger Kohlenstoff (Rufi) mit 
TeilchengraHen im Bereich von 10-250 nm. Durch die lichtstreuenden 

30 Eigenschaften derartiger Partikel kann gezielt auf Glanz und Deck- 
vermogen Einfluss genommen werden. 

Die Perlglanz- Oder Mehrschichtpigmente gemali Komponente B konnen 
auch zur Verbesserung der Licht-, Wetter- und chemischen Stabilitat oder 
35 zur Erhohung der Kompatibilitat in unterschiedlichen Medien noch mit 
einer Schutzschicht versehen sein. Als Nachbeschichtungen bzw. 
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Nachbehandlungen kommen beispielswelse die in den DE 22 15 191, DE 
31 51 354. DE 32 35 017 Oder DE 33 34 598 beschriebenen Verfahren in 
Frage. Die zusatzlich aufgebrachten Stoffe machen nur etwa 0,1 bis 5 
Gew.%, vorzugsweise 0,5 bis 3,0 Gew.%. des Mehrschichtpigments aus. 

5 

Als Komponente B fOr die erfindungsgemS&e Pigmentmischung sind alle 
dem Fachnfiann bekannten piattchenfOnntgen, nadelfOrmigen und spha- 
rischen Farbmittel oder FQIIstoffe geeignet, die eine PartikelgraBe von 
0,001 bis 20 Mm, vorzugsweise 0,01 bis 5 ym, aufweisen. Bevorzugt 
10 enthalten die erfindungsgemaBen Pigmentgemische als Farbmittel 

Absorptionspigmente und als FQIIstoffe piattchenformlge oder spharische 
Pulver. 

Insbesondere geeignet sind piattchenformige Substrate, die auf Basis von 
15 Glimmer mit einem organischen und/oder anorganischen Farbstoff 
synthetischen oder naturlichen Ursprungs. beschichtet sind. 

Zu den spharischen kugelfdrmigen Farbmittein zdhlen insbesondere Ti02, 
BaS04, eingefdrbtes oder beschlchtetes Si02, CaS04, Eisenbxide, 

20 Chromoxide. RuB, organische und anorganische Farbpigmente 

synthetischen oder nattirlichen Ursprungs, wie z.B. Cannin, Berliner Blau, 
Anthrachinon-Pigmente, Chinacridon-Pigmente, Diketopyrroiopyrrol- 
Pigmente, Phthalocyanin-Pigmente, Azopigmente, Isoindolin-Pigmente. 
Von den spharischen Farbmittein ist das SiOz bevorzugt. Die Si02-Kugeln 

25 konnen beschichtet oder unbeschichtet sein. Vorzugsweise sind die SiOa- 
Kugeln mit TiOz, FeaOs, FeOOH, Fe304, Berliner Blau oder Chromoxidgrun 
mit ein oder mehreren Schichten beiegt Vorzugsweise weisen die 
kugelfSrmigen Partikel, z.B. aus SiOz, eine Ti02/Fe203, SiO , Ti02/Fe203- 
Beschichtung oder eine TiOa. Si02, Ti02-Beschichtung auf. 

30 

Insbesondere bevorzugt sind bei den mehrfach beschichteten Si02-Kugeln 
solche, die mit 3.5 oder 7 Schichten alternierend mit Metalloxiden 
unterschiedlicher Brechungsindices beiegt sind. Kugelformige Si02- 
Partikel mit einer TeilchengroBe von 1 bis 30 pm sind im Handel erhaltlich, 
35 z.B. unter den Marken Ronasphere®, Micronasphere® von der Fa. Merck 
KGaA. 
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Bei den nadelfdrmigen Pigmenten handelt es sich vorzugsweise urn ZnO. 
FeaOa, eingefarbte Glasfasem, a-FeOOH, organische Farbpigmente, wie 
z.B. Azopigmente, p-Phthalocyanin CI Blue 15,3, Cromophtalgelb 8GN 
(Clba-Geigy), Irgalith Blau PD56 (Clba-Geigy), Azomethinkupferkomplex 
5 CI Yellow 129, Irgazingelb 5GT (Clba-Geigy). Insbesondere bevorzugt wird 
nadelformiges FeaOa eingesetzt. 

Empfehlenswert 1st hdufig die Zugabe eines UV-Stabilisators zu dem 
erfindungsgemaBen Pigmentgemisch in Mengen von 0,01-10 Gew.%, 

10 vorzugsweise von 0.01-5 Gew.% und insbesondere von 0,01-3 Gew.% 
bezogen auf den BiOCI-Gehalt. Besonders geeignete UV-Stabilisatoren 
sind solche, die im Handel unter dem Namen Eusolex® (Fa. Merck KGaA) • 
erhaltlich sind, wie z. B. Eusolex® 4360. ein 2-Hydroxy-4-methoxy-benzo- 
phenon. Weiterhin geeignet sind auch organische und anorganische 

1 5 Lichtschutzfilter als Pulver oder in Dispersion, z.B. auf Basis von 

mikronisiertem Ti02 ,wie z. B. Eusolex® T-2000 Oder Eusolex® T-Aqua. 

Die erfindungsgemaUe Pigmentmischung ist einfach und leicht zu 
handhaben. Die Pigmentmischung kann durch einfaches Einrtihren als 
20 Pulver Oder als Dispersion in das Anwendungssystem eingearbeitet 

werden. Ein aufwendiges Mahlen und Dispergieren der Pigmente ist nicht 
erforderlich. 

Die erfindungsgemaSe Pigmentmischung kann zur Pigmentierung von 
25 Lacken, Pulverlacken, Farben. Druckfarben, Sicherheitsdruckfarben, 
Kunststoffen. Kunstperlen und Bijouterieartikeln. Agrarfolien. Saatgut- 
beschichtungen, Knopfpasten und in kosmetischen Fomiulierungen. wie 
z,B. Lippenstiften, Nagellacken. kosmetische Stifle, Preftpuder, Make-ups, 
Shampoos, lose Puder und Gele, venvendet werden. 

30 

Die erfindungsgemaSe Pigmentmischung ist weiterhin geeignet einen 
Rontgenkathederschlauch, in dem sie eingearbeitet ist, auf dem Rontgen- 
schirm fur den Arzt sehr gut sichtbar zu machen. Durch das Pigment- 
gemisch bleibt der Schlauch geschmeidig und glatt. 
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Die Konzentration der Pigmentmischung im zu pigmentierenden Anwen- 
dungssystem liegt in der Regel zwischen 0.1 und 70 Gew.%, vorzugs- 
weise zwischen 0.1 und 50 Gew.% und ihsbesondere zwischen 1,0 und 
20 Gew.%, bezogen auf den Gesamtfestkdrpergehalt des Systems. Sie ist 
5 in der Regel abhdngig vpm konkreten Anwendungsfall. 

Kunststoffe enthaltend das erfindungsgemaKe Pigmentgemisch in Mengen 
von 0,01 bis 50 Gew. %, vorzugsweise von 0,01 bis 25 Gew,%, insbe- 
sondere von 0,1 bis 7 Gew.%. bezogen auf die Kunststoffmasse zeichnen 
10 sich haufig durch einen besorideren metallischen Glanz aus. 

Im Lackbereich wird das Pigmentgemisch, in Mengen von 0,1 bis 30 
Gew.%, vorzugsweise 1 bis 10 Gew.%. bezogen auf die Lackdispersion 
eingesetzt. Das MischungsverhSitnis der BiOCI-Pigmente mit Komponente 
15 B hangt vom gewlinschten Effekt ab. Vorzugsweise werden die BIOCI- 
Pigmente mit Komponente B im Verhaitnis von 10 : 1 bis 1 : 10. einge- 
setzt. Im Vergleich mit Lackierungen, die nur ein Perlglanzpigment auf 
Basis von Glimmer enthalten, zeigen Lackierungen mit der erfindungs- 
gema&en Pigmentmischung einen deutlich hdheren metallischen Glanz. 

20 

Das erfindungsgemaSe Pigmentgemisch kann auch vorteilhaft in der 
dekorativen und pflegenden Kosmetik eingesetzt werden. Die hochgian- 
zenden BiOCI-Dispersionen in Kombination mit Komponente B werden 
vorzugsweise in Pasten eingesetzt. insbesondere in Lippenstiften und 

25 Nageliacken. ErfindungsgemaBe Mischungen mit schuppenartigen, 
unregelmaBigen BiOCI-Pigmenten als Pulver werden vor allem in Lid- 
schatten. Rouges. Kosmetikstifte und Schminkpudern aller Art venA^endet. 
In der dekorativen Kosmetik ermOglichen die erfindungsgemaBen Pigment- 
mischungen ein besonders gl^ichmaiiiges Auftragen des Puders auf der 

30 Haut und fOhren zu einer Verbesserung des Hautgefuhls und zu einem 

Light Diffusing Wrinkle Hiding-Effekt. AuSerdem wird die Hauthaftung ver- 
bessert und die Rissbildung wahrend der Verpressung verhindert. Weiter- 
hin zeigt das erfindungsgemaBe Pigmentgemisch in der kosmetischen 
Formuiierung eine Verbesserung des Abriebs bzw. Auftrags und der 

35 Verteilung, ein variables Deckvermogen von transparent bis deckend 
und/oder einen Glanz von matt bis glanzend. 
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Die Einsatzkonzentration und das Mischungsverhaitnis von BiOCI- 
Pigmenten mit Komponente B, insbesondere organischen und anorga- 
nischen Farbpigmenten und Farbstoffen, natQrlichen Oder synthetischen 
Ureprungs. wie 2.8. Chromoxid. Ultramarin, beschichteten Oder unbe- 

5 schichteten spharischen Si02- oder TiOrPigmenten, wie z. B. aus der 

DE-OS-198 42 134 bekannt. sind abhSngig vom Anwendungsmedium und 
dem Effekt, der erzielt werden soil. Die Mischung aus BiOCI-Pigmenten als 
Pulver Oder Dispersion mit anderen Pigmenten Oder Farbstoffen kann in 
alien Verhaltnissen erfolgen, vorzugsweise betragt das Verhaitnis 1:10 

10 bis 10 : 1. Die Einsatzkonzentration reicht von 1 Gew.% im Nagellack bis 
zu 70 Gew. % im Presspuder. Bei einer Mischung von BiOCI-Pigmenten 
mit spharischen FQIIstoffen, z. B. SiOa, kann die Konzentration bei 0,01-70 
Gew.% in der Formulierung liegen. Die kosmetischen Produkte, wie z.B. 
Nagellacke, Lippenstifte, Presspuder. Shampoos, lose Puder und Gele, 

15 zeichnen sich durch besonders interessante Glanz- und/oder Farbeffekte 
aus. In Lippenstiften und Nagellacken kommt die Pigmentmischung 
insbesondere als Dispersion zum Einsatz. Fur den Einsatz in Lippenstiften 
werden vorzugsweise 70%ige Pigmentgemisch-Anteigungen venA^endet. 
Nagellacke enthalten vorzugsweise thixotrope, toluolfreie formaldehydfreie 

20 Nitrocellulose-Anteigungen des Pigmentgemisches. Die Nitrocellulose- 

Anteigungen enthalten in der Regel 40-75 Gew.7o Nitrocellulose und 25-60 
Gew,% Pigmentgemisch. Der metallische Silberglanz im Nagellack kann 
gegenuber herkommlichen Nagellacken mit Hilfe der erfindungsgem^Ben 
Pigmentgemische deutiich gesteigert werden. Weiterhin kann das 

25 erfindungsgemaBe Pigmentgemisch in Badezusatzen und Zahnpasten 
eingesetzt werden. 

Bei der Pigmentierung von Bindemittelsystemen z. B. fUr Farben und 
Druckfarben fur den Tiefdruck, Offsetdruck oder Siebdruck, oder als 

30 Vorprodukt fur Druckfarben, z.B. in Form von hochpigmentierten Fasten. 
Granulaten, Pellets, etc., haben sich insbesondere Pigmentgemische 
bestehend aus BiOCI-Pigmenten mit spharischen Farbmittein, wie z.B. 
Ti02, RuB, Chromoxid, Eisenoxid sowie organische "Farbpigmente", als 
besonders geeignet erwiesen. Das Pigmentgemisch wird in der Regel in 

35 die Druckfarbe in Mengen von 2-35 Gew.%, vorzugsweise 5-25 Gew.%, 
und insbesondere 8-20 Gew.% eingearbeitet Offsetdruckfarben konnen 
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das Pigmentgemisch bis zu 40 Gew.% und mehr enthalten. Die Vorpro- 
dukte fOr die Drucl<farben, z.B. in Granulatform, als Pellets, Briketts, etc., 
enthalten neben dem Bindemlttel und Addltiven bis zu 95 Gew.% des 
erfindungsgemaUen Pigmentgemisches. Das Mischungsverliaitnis von 
5 Komponente A zu Komponente B liegt vorzugsweise im Bereich von 1 : 10 
bis 10 : 1. Druck^rben enthaltend das erfindungsgemUfie Pignient- 
gemisch zeigen reinere Farbtdne und sind aufgrund der guten Werte fQr 
die Viskosltdt besser verdruckbiar. 

10 Gegenstand der Erfindung sirid somit auch Fomiulierungen enthaltend das 
erfindungsgemSHe Pigmentgemisch. 

Die nachfolgenden Beispiele sollen die Etfindung erISutern, ohne sie 
jedoch zu begrenzen. 

15 



20 



25 



30 



35 
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Beispiele: 



10 



15 



20 



Beispiel 1 

Long-Lasting Lippenstift mit 10 % Perlqlanzpiament und 5 % Biron® MTU 
Phase Inhaltsstoff Zusammensetzung Hersteller % 



B 



Colorona® Bright Gold 



Colorona® Bordeaux' 



Biron® MTU 



Covalip LL 48 



25 



Dow Corning 556 
(-)-a-Bisabolol 



Ti02/Fe203-Glimmer- (1) 
pigment der Tell- 
chengroBe 10-60 pm 
Fe203-Glimmer- (1) 
pigment der Teil- 
chengrciBe 10-60 pm 
BiOCI-Pigment der (1) 
TeilchengrSBe 

Ozokerite, Candellila (2) 
Cera. Isostearyl 
Alcohol, Isopropyl 
Palmitate, Myristyl 
Lactate, Cera Alba, 
Copernicia Cerifera, 
Quaternium-18 
Hectorite, Propylene, 
Carbonate, 
EthyleneA/A 
Copolymer, 
Propylparaben 
Phenyl Trimethicone (3) 
Bisabolol (1) 



5,00 
5.00 
5,00 

44,00 



2,70 
0,30 



30 



Dow Corning 345 Cyclomethicone (3) 

Pigment Rouge Covasil FeaOs. (2) 

W 3801 C, (10 % in DC Cyclomethicone 
345) 



28,00 
10.00 



35 



Herstellung: 

Alle Bestandteile der Phase B zusammen aufschmelzen, rQhren bis alles 
geschmolzen ist. Die Perlglanzpigmente und die BiOCI-Pigmente der 
Phase A einruhren. Phase C langsam zugeben. unter Ruhren die Masse 
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auf ca. 60 X abkuhlen, in zwei Etappen in Slimstick-Container gielien. 
Rezeptur muss in einer Ex-geschQtzten Apparatur hergestellt werden. 



Bezuasauellen: 

(1) Merck KGaA 

(2) Les Colorants Wackherr 

(3) Dow Coming 



10 



15 



Beispiel 2 
Rouge 



Phase Inhaltsstoff 



Zusammensetzung Hersteller % 



20 



25 



30 



B 



Microna® Matte Red 

Microna® Matte White 

Microna® Matte 
Orange 

Microna® Matte 
Yellow 

Microna® Matte Black 



Biron® ESQ 
Micronasphere® M 
Talkum 
WeiUer Ton 
Reisstarke 

Magnesiumstearat 

Isopropylmyristat 
Dow Corning Q2-1403 
fluid 

Dow Corning 200 (350 
cs) fluid 



Fe203-Glimmer- (1) 
pigment der Teil- 
chengroBe < 15 pm 
TiOa/ZnO-Glimmer- (1) 
pigment der Teil- 
chengrSBe < 15 pm 
Fe203-Glimmer- (1) 
pigment der Teil- 
chengrftBe < 15 pm 
FeOOH-Glimmer- (1) 
pigment der Teil- 
chengrSBe < 15 pm 
Fe304-Glimmer- (1) 
pigment der Teil- 
chengroBe < 15 pn^ 
BiOCI-Pigment (1) 
Mica/SiOz (1) 
Talc (1) 
Kaolin (1) 
Oryza Sativa (Rice (1) 
Starch) 

Magnesium Stearate (1) 

Isopropyl Myristate (1 ) 

Dimethicone, (2) 
Dimethiconol 

Dimethicone (2) 



21.50 
7.00 
0,50 
0.50 
0.50 



5.00 
5,00 
18,00 
25.00 
5.00 

2,00 

8,00 
1.00 

1,00 
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10 



Herstellunq: 

Bestandteile der Phase A zusammengeben, vormischen und sieben 
(100 ^m). AnschlieBend tropfenweise den Binder einrUhren. Die Puder 
werden bei 40-50 bar gepresst. 



BezuasQuellen: 

(1) Merck KGaA 

(2) Dow Coming 



Beispiel 3 



15 



20 



25 



30 



35 



B 



Inhaltsstoff 


Zusammensetzung 


Hersteller 


% 


Biron® Silver CO 


BiOCI-Pigment in 


(1) 


14,30 




Rizinusdl 






Colorona® Imperial 


TiOj/Glimmer- 


(1) 


5,00 


Red 


. pigment + CI 73360 








(D&CRed#30) der 








TeildiengrQUe 10-60 








Mm 






Bienenwachs 


Cera Alba (Beeswax) 


(1) 


8,75 


Paracera C 44 


Ceresin. Copemicia 


(2) 


5,25 




Cerifera (Carnauba 








Wax) 






Adeps Lanae SP 


Lanolin 


(3) 


3.50 


Isopropylmyristat 


Isopropyl Myristate 


(1) 


5,60 


Paraffin dickflussig 


Paraffinum Liquidum 


(1) 


2,10 


Oxynex® K flussig 


(Mineral Oil) 






PEG-8, Tocopherol, 


(1) 


0,05 




Ascorbyl Palmitate, 








Ascorbic Acid, Citric 








Acid 






Konservierung 






q.s. 


Rizinusdl 


Ricinus Communis 


(3) 


54,45 




(Castor Oil) 




Eusolex® 4360 


Benzophenone-3 




1,00 


Parfumol 


Parfum 




q.s. 
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Herstellunq: 

Die Bestandteile der Phase B werden auf 75 °C erhitzt und aufge- 
schmolzen. Die Pigmente der Phase A werden zugegeben und alles gut 
durchruhrt. Die Lippenstiftmasse wird dann in der auf 65 °C temperierten 
GieBapparatur 15 Minuten geruhrt und parfumiert. Die homogene 
Schmeize wird in die auf 55 ''C vorgewamiten GleBformen gegossen. 
Anschliellend kUhIt man die Fonnen ab und entfemt die Gie&linge kalt. 
Nach En/v3n7ien der Lippenstlfte auf Raumtemperatur werden die 
Lippenstifte kurz abgeflammt 



15 



BezuasQuellen: 

(1) Merck KGaA 

(2) Paramelt 

(3) Henry Lamotte 

(4) Haarmann & Reimer 



20 



25 



Beispiel 4 
Lidschatten 
Phase Inhaltsstoff 



Zusammensetzung Hersteller % 



30 



Biron® B 50 



Microna® Matte Black 



Ronasphere® 
Magnesiumstearat 
WeiBer Ton 
Hubersorb 600 
Talkum 



BiOCI-Pigment der 
TeilchengroBe 2-35 
pm 

Fe304/Glimmer- 
pigment der 
TeilchengroBe 
<15[jm 
Silica 

Magnesium Stearate 
Kaolin 

Calcium Silicate 
Talc 



(1) 



(1) 



(1) 
(1) 
(1) 
(2) 
(1) 



3,00 



0.50 



5,00 
2.50 
5,00 
0,50 
15.80 



35 



B Colorona® Magenta 



Amerchol L-101 



Ti02/Glimmer- (1) 
pigment + CI 75470 
(Carmine) der Teil- 
chengrflBe 10-60 pm 

Mineral Oil. Lanolin (3) 
Alcohol 



55.00 



10.70 
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Super Hartolan Lanolin Alcohol (4) 1 ,00 

Ewalin1751 Petrolatum (5) 1,00 

Konservierung q.s. 

ParfQmGI q.s. 



Herstellunq: 

Bestandteile der Phase A zusammen geben und durch 63 ym sieben. An- . 
schlieSend Phase B zugeben und die Pudermischung unter kraftigem 
RQhren tropfenweise mit der geschmolzenen Phase C versetzen. Die 
1 0 Puder werden bei 40-50 bar gepresst. 



Bezuqsquellen: 

(1) Merck KGaA 

(2) Huber 

(3) Amerchoi 

(4) Croda 

(5) H. E. Wagner 



20 



25 



30 



Beispiel 5 

Lippenpuder mit 30 % Perlqlanzpiqment und 10 % Biron® Fines 



Phase Inhaltsstoff 



Zusammensetzung Hersteller % 



6 



35 



Colorona® Bordeaux 
Biron® Fines 



Talkum 

Ronasphere® LDP 
Magnesiumstearat 

isopropyistearat 
Dow Corning 1403 
fluid 

Parfiimol 
Konsen/ierung 



(1) 



FeaOs-Glimmer^ 
pigment 

BiOCI-Pigment der 
TeilchengroSe 2- 
20 pm 
Talc 
Silica mit Ti02/ 
FeaOa-Beschichtung 
Magnesium Stearate (1) 



(1) 



(1) 



Isopropyl Stearate 

Dimethicone, 

Dimethiconol 

Propylparaben 



(2) 
(3) 



30,0 
10,0 



30,0 
10,0 

5,0 

11,2 
3.8 

q.s. 
q.s. 



wo 01/16235 



-16- 



PCT/EPOO/07947 



Herstellunq: 

Bestandteile der Phase A zusammen geben und vormischen. An- 
schlieUend die Pudermischung unter Riihren tropfenweise mit der ge- 
schmolzenen Phase B versetzen. Die Puder werden bei 40-50 bar ge- 
presst. 



10 



Bezuqsquellen: 

(1) Merck KGaA 

(2) Henkel KGaA 

(3) Dow Corning 



15 



20 



25 



30 



35 



Beispiel 6 

Creamy Eyeshadow 



Phase Inhaltsstoff 



Zusammensetzung Hersteller % 



Colorona® Dark Blue 



Timiron® Supersheen 
MP-1001 

Biron® LF 2000 



Talkum 

B Crodamol PMP 

Syncrowachs HGLC 

Syncrowachs HRC 
Miglyol 812Neutraldl 

Stearinsaure 
Antaron V-216 

Oxynex® K flQssig 
Konseryierung 



Ti02-Glimmer- (1) 
pigment mit Berliner 
Blau der Teilchen- 
groBe 10-60 pm 
Ti02-Glimmer- (1) 
pigment der Teil- 
chengroBe 5-25 pm 
BiOCI-Pigmente der (1) 
TeilchengrSBe <20 
pm 

Talc (1) 

PEG-2 Myristyl (2) 

Ether Propionate 

C1 8-36 Acid (2) 

Triglyceride 

Tribehenin (2) 
Caprylic /Capric (3) 
Triglyceride 

Stearic Acid (1) 
PVP/Hexadecene (4) 
Copolymer 

Tocopherol, (1) 
Ascorbyl Palmitate, 
Ascorbic Acid, Citric 
Acid. PEG-8 
Propylparaben 



10.00 

10,00 
10,00 

10,00 

32,90 

10,00 

3.00 
9.00 

3.00 
2,00 

0,10 
q.s. 
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Herstellunq: 

Phase B auf ca. 80 "C erhitzten bis alles geschmolzen ist und auf 65 "C 
abkQhien. Unter RQhren werden nun die Inhaltsstoffe der Phase A zuge- 
geben und der fertige LIdschatten noch flQssig abgefQIIt. 



10 



Bezuasauellen: 

(1) Merck KGaA 

(2) Croda 

(3) HOIs AG 

(4) ISP Europe 



Beispiel 7 



15 



20 



25 



30 



Naqellaci< 
Inhaltsstoff 



Zusammensetzung 



IHersteller 



Nagellackbase 2702 
TImiron* Splendid 
Green 

Nailsyn® Sterling 60 
Yellow HO 203 

Blue HO 208 

White HO 1270 



Nitrocellulose Base 

Ti02/Si02-Glinfimer- 

pigment der Teilchen- 

grQ&e 10-60 

BiOCI in Nitrocellulose 

FD&C Yellow No. 5 in 

Nitrocellulose Basis 

Berliner Blau in 

Nitrocellulose 

Ti02 in Nitrocellulose 



(2) 
(1) 



(1) 
(2) 

(2) 

(2) 



% 



89.75 
2.00 



5.00 
0,90 

0.35 

2,00 



Herstellunq: 

Die BiOCI-Dispersion und die Pigmente werden nacheinander unter 
Ruhren der Nagellackbase zugegeben. AnschlieBend wird bei 1000 Upm 
10 min weitergeruhrt. 

Bezuqsquellen: 

(1) Merck KGaA 

(2) International Lacquers 



35 
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Beispiel 8 
Lidschatten 



Phase Inhaltsstoff Zusammensetzung Hersteller % 

g A mit Fe203beschichtetes (1) 3,50 

BiOCI-Pigment der 
TeilchengroBe 2-35 pm 

Ronasphere® Silica (1) 5,00 

Magnesiumstearat Magnesium Stearate (1) 2,50 

WeiBerTon Kaolin (1) 5,00 

Hubersorb 600 Calcium Silicate (2) 0.50 

10 Talkum Talc (1) 15,80 

B Corona® Magenta Ti02/Glimmerpigment + CI (1) 55,00 

75470 (Carmine) der 
TeilchengroBe 10-60 pm 

C Amerchol L-101 Mineral Oil, Lanolin. (3) 10.70 

Alcohol 

Super Hartolan Lanolin Alcohol (4) 1,00 

Ewalin1751 Petrolatum (5) 1,00 

Konservierung q.s. 
ParfumOl q.s. 



Herstellung: 

20 

Bestandteile der Phase A zusammen geben und durch 63 pm sieben. 
Anschlieliend Phase B zugeben und die Pudermischung unter kraftigem 
RCihren tropfenweise mit der geschmolzenen Phase C versetzen. Die 
Puder werden bei 40-50 bar gepresst 

25 

Bezuqsauellen: 

(1) Merck KGaA 

(2) Huber 

(3) Amerchol 

(4) Croda 

30 (5) H.E. Wagner 



35 
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Beispiel 9 



Lippenpuder mit 30 % Perlglanzpigment und 10 % Biron® Fines 



Phase 


Inhaltsstoff 


Zusammensetzung 


Hersteller 


% 


A 


Bicrona® Carmine 


mit Carminrot beschicli- 


(1) 


40.0 






tetes BiOCI-Pigment der 






TeilchengrdSe 2-20 pm 








Talkum 


Talc 


(1) 


30.0 




Ronasphere® LDP 


Silica mit TiOa/FeaOs- 
Beschichtung 




10,0 




Magnesiumstearat 


Magnesium Stearate 


(1) 


5.0 


B 


Isopropylstearat 


Isopropyl Stearate 


(2) 


11.2 




Dow Corning 1403 


Dimetliicone, Dimethiconol 


(3) 


3.8 




fluid 








Parfijmoi 






q.s. 




Konservierung 


Propylparaben 




q.s. 



Herstellunq: 



Bestandteile der Phase A zusammen geben und vormischen. Anschlies- 
send die Pudermischung unter RQhren tropfenweise mit der 
geschmolzenen Phase B versetzen. Die Puder werdeh bei 40-50 bar 
20 gepresst. 



Bezuqsquellen: 

(1) Merck KGaA 

(2) Henkel KGaA 

(3) Dow Corning 



30. 



35 
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BeisDiel 10 

Kompaktpuder 



10 



15 



20 



6 



1 nHa Itcctnff 


7i iQflmrn^nQ*at7i inn 

^UOCII 1 il 1 ICi lOdZ-UI 


Mo retailor 


/O 


iviicruna IVIallC 


TiOo/7nO-(^limmprninmpnt 

1 Iw2'^l 1^ will 1 il Mwl l^^l^l 1 Iwl 11 


(A) 




\A/hif A 

vvnile 








Microna'^ Matte 




\ U 


o,o 


urange 


1 CIIL/i ICI 1^1 UloC t \J |JIII 






Microna Matte 


reuun-oMmrnerpigrneni 


M \ 

V) 




Yellow 


oer 1 encnengrotoe ^ lo |jrn 






Microna Matte 


re3U4-oiinmerpigmeni oer 


(1) 


Q Q 


Black 


TeilchengroBe < 15 pm 






Biron ESQ 


Diuui-rigmeni 






Satin Mica 


Mica 


(1) 


ad 








100% 


Orgasol 2002 


Nylon-12 


(2) 


6.0 


Talkum 


Talc 


(1) 


10,0 


Ronasphere® LDP 


Silica mit Ti02/Fe203- 


(1) 


10.0 


Beschichtung 






Hest CSO 


Cetearyl Octanoate 


(3) 


1.0 


Ivarlan 3350 


Isopropyl Lanolate 


(4) 


1.5 


Crodamol OP 


Octylpalmitate 


(5) 


3,0 


Parfumol 


Parfum 




q.s. 


Konservierung 






q.S. 



Herstellunq: 



25 



Bestandteile der Phase A zusammengeben, vormischen und sieben (100 
^im). AnschlieSend tropfenweise den gelosten Binder der Phase B 
einruhren bis eine homogene Verteilung erreicht ist. Anschlieliend abfullen 
und pressen. 



30 BezuQsquellen: 

(1) Merck KgaA 

(2) Elf Atochem 

(3) Heterene 

(4) Brooks 

(5) Croda 



35 
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Beispiel 1 1 

Two Way Cake Make Up 



Inhaltsstoff 


Zusammensetzung 


1 t X^ M ^ 

Hersteller 


ft/ 


Microna^ Matte 


Ti02/ZnO-Glimmerpigment 


(1) 


18,6 


White 


der TeilchengroSe 2-15 Mm 






Microna® Matte 


FeaOa-Glimmerpigment der 


(1) 


3,8 


Orange 


TeilchengrOBe < 15 pm 






Microna® Matte 


FeOOH-Glimmerpigment der 


(1) 


3,8 


Yellow 


TeilchengroBe <^5\lm 






Microna® Matte 


Fe304-Glinnnnerpigment der 


(1) 


3.8 


Black 


TeilchengroBe < 15 pm 






Biron® MTU 


BiOCI-Pigment 


(1) 


10.0 


Satin Mica 


Mica 


(1) 


ad 








100% 


OrgasI 2002 


Nylon-12 


(2) 


6.0 


Talkum 


Talc 


(1) 


20.0 


Ronasphere® 


Silica mit Ti02/Fe203- 


(1) 


10,0 


LDP 


Beschichtung 








Hydrogenated Castor Oil 


(3) 


2,0 




Propylenglycol Caprilate 


(4) 


5.0 




Sorbitan Oleate (P.OE)20 


(5) 


0,1 


Crill 3 


Sorbitan Stearate 


(5) 


0.1 


Parfumol 


Parfum 




0.5 


Kons.ervierung 






0.2 



10 



15 



20 



B 



Herstellung: 



25 



Bestandteile der Phase A zusammengeben, vormischen und sieben (100 
|jm). Bestandteile der Phase B mischen und erhitzen bis sich alles gelost 
hat. Phase B zu Phase A geben, bis eine homogene Verteilung erfoigt ist 
und abfullen. 



30 BezuQSQuelle: 

(1) Merck KgaA 

(2) Elf Atochem 

(3) Cognis 

(4) Nil<ko 

(5) Croda 



35 
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Patentanspriiche 

1 . Pigmentmischungen in Dispersion oder als Pulver, dadurch 

gekennzeichnet, dass sie mindestens zwei Komponenten enthalten, 
5 wobei Komponente A beschichtete Oder unbeschichtete BiOCI- 

Pigmente als Pulver oder in Dispersion und Komponente B. Perl- 
glanzpigmente, pldttchenf6miige, nadelf6miige oder sphSrische 
Farbmittel und/oder FQIIstoffe sind. 

-|0 2. Pigmentmischung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
Komponente A BiOCI-Pigmente enthait, die mit Fe203, Carminrot. 
Berliner Blau oder ChromoxidgrQn beschichtet ist. 

3. Pigmentmischung nach Anspruch 1 oder 2. dadurch gekennzeichnet, 
15 dass Komponente B ein Perlglanzpigment auf Basis von Glimmer-, 

Fe203-. Glas-. TiOa-, Si02-. AI2O3-, Polymer- oder Graphitpiattchen 
ist. 

4. Pigmentmischung nach einem der AnsprQche 1 bis 3, dadurch 

20 gekennzeichnet, dass das Perlglanzpigment ein Mehrschichtpigment 

ist. 

5. Pigmentmischung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass 
Komponente B ein Mehrschichtpigment enthait, dass eine FeaOa, 

25 SiOa, Fe203-Beschichtung, eine Ti02/Fe203, Si02, Ti02/Fe203- 

Beschichtung oder eine Ti02, Si02, Ti02-Beschichtung aufweist. 

6. Pigmentmischung nach Anspruch 1 oder 2. dadurch gekennzeichnet 
dass Komponente B organische und/oder anorganische Farbstoffe 

30 synthetischen oder natOrlichen Ursprungs, beschichtete Glimmer- 

plattchen, spharisches Si02 beschichtet oder unbeschichtet, RulJ, 
organische Farbpigmente und/oder anorganische Farbpigmente 
enthait. 



35 
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7. Pigmentmischung nach einem der AnsprUche 1 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass das BiOCI-Pigment in einer Nitrocellulose- 
oder Rizinusol-Dispersion vorliegt. 

5 . 8. Pigmentmischung nach einem der Ansprilche 1 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass Komponente A und Komponente B im 
Verhaitnis 90 : 1 bis 1 : 90 gemischt sind. 

9. Pigmentmischung nach einem der Anspmche 1 bis 8, dadurch 

10 gekennzeichnet, dass sie zusatzlich einen UV-Stabillsator enthSit. 

10. Verwendung des Pigmentgemisches nach Anspruch 1 in Lacken, 
Farben, Druckfarben, Kunststoffen, Pulverlacken. Kunststofffolien. 
zur Veredelung von Saatgut, Knopfpasten, Bijouterieartikel und in 

15 kosmetischen Formulierungen. 

1 1 . Formuliemngen enthaltend ein Pigmentgemisch nach Anspruch 1 . 
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